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les preparations en petit. Le prix du metal est encore fort eleve, ce qui empeche de F employer a un certain nombre d'usages auxquels il serait propre, d'apres ses proprietes remarquables.
« L'alumimum livre par les fabriques est rarement pur; il contient toujours de faibles proportions de divers corps, dont il est difficile de determiner exac-tement la nature et qui influent notamment sur ses quail tes industrielies.....
« Plusieurs alliages de raluminium possedent des proprietes remarquables qui leur assigneront des applications industrielies importantes aussitot qu'on sera parvenu a fabriquer le metal a peu pres pur a un prix pen eleve, et par des precedes reellement metallurgiques. »
Les desiderata de M. Rivot sont aujourd'hui realises. On est parvenu a fabriquer 1'aluminium par des precedes reellement metallurgiques quiseront decrits plus loin et a un etat de purete presque complet, puisqu'il est livre en premiere fusion a une teneur en Al. egale a 97, 98 et meme a 99,5 p. 100. Par des fusions successives (une ou deux suffisent generalement), on est arrive ale debarrasser presque completement de la silice et, dans certains cas, des oxydes ferreux qu'il contient.
I*i»opi»ietes physiques die 1'alumiiiium metalliqtie.
L'aluminium est un metal d'un blanc un peu mat, legerement bleute et susceptible d'un beau poli a 1'egal du nickel et de 1'argent. Le bleute augmente avec la teneur en silice.
En juxtaposant de FAl. et de 1'argent, les differences de teintes sont saisis-santes : 1'argent parait jaunatre a c6te.
On donne a 1'AL un bel aspect de matite en le trempant d'abord dans de la soude caustique, puis dans Facide nitrique. Sous cet aspect il ressemble consi-derablemeut a Fargent mat.
La densite est, d'apres II. Sainte-Claire Deville:
Al. fondu. ...     2,36 Al. lamind ...     2}67
c'est-a-dire qu'elle est les   30,o5 p. 100 de celle dufer fondu,
—                         28,7   p. 100 de celle du cuivre fondu.
—                        24,38 p. 100 de celle de Fargent fondu.
Cette Iegeret6 pent etre precieuse dans une foule d'applications industrielies et domestiques.
La legerete de 1'AL est evidemment une des qualites les plus precieuses de ce metal. Ainsi; a volume egal, il est 1.242 fois moins cher quel'or, 554 foisque le platine et 33 fois que 1'argent. II est meme un peu moins cher que le nickel, et ce prix ira encore en d^croissant pendant longtemps. Le manganese atteint deja presque le meme prix a volume egal.
Le point de fusion de 1'AL est d'environ 600 degres; c'est du moins le nombre donne parl'Annuaire du bureau des longitudes, mais comme susceptible de correction. D'autres auteurs donnent 700 degres.
11 parait que 1'AL pur fond a un degre un pen inferieur, tandis que TacierR, examinateur de  sortie   a  1'Ecole polytechniqae MUNTZ, professeur, directeur des laboratoires a 1'Institut agronomique ; NIVOIT, profejs. a I'ficola das ponts at chaussees.
